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La presents invention concerne des sels d* ammonium qua- 
ter nal'r .e polymeres, dont les unites cationiques correspondent a 
la fonmile' 



(1) 




oi H 15 Hgt Hj et R^ sont identiqueS ou differents les tins des 

autres et repr6sentent un alley le eventuellement substitue, nn 
cycloalkyle ou un alcSnyle ayant au maximum 20 atomes de carbone, 
un aryle ou un araUcyle, 051 bien (R x et Rg) et/ou (R^ et R^) 
forment ensemble avec 1'atome. d* azote auquel ils sont lies, un 
Ixoyau hfitSrocyclique eventuellement substitue ayant 3 a 6 chal- 
nons 

de 



est un jgroupe -(C^)^- , ou m est un nombre pouvant a Her 
1 a 20, eventuellement interrompu par au moins . Tin groupe -S- 



8 

■c- 



ou -CHbCH- ou substitue avec au inn-tna un hydroxy le , 
halogens, nitrile, alkyle, hy&roxyaXkyle , alcoxy, carboxy- 
le ou carbalcoxy ou bien eventuellement au moins un reste aryle 
ou aralkyle substitue ; un polyoxyalcoylene ; un reste de for- 
mule t 
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40 
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-CCH p )p-l 




B 




2336434 




10 



-CH, 





n 2n 




ovi forme conjoint ement avec les atomes d 1 azote et au molns un 
des substituants lids aux atomes d' azote un reste de formula 



15 



20 



25 



30 B 





ou 



j> et sont de l'hydrogfcne, un alkyle, un hydroxy- ou halo- 
g&ioalkyle ayant 1 k 4 atomes de carbone, un hydro- 
xy le, uzl halog&ne, un carboxyle, un carbalcoxy ou un 
. ph&oyle , 

est une liaison directe , -o^rC-^-^-, -S0 2 - ou un al- 



coyl&ne 6 ventue 1 le me nt substituS 
n est un nombre de 1 k 6 * et . 
p est un nombre de 1 4 5 t de preference 1 ou 2 . 

Les restes H lf et dans les unites cationiques 

35 des sels d 1 ammonium quaternaire polym&res de formule (1) peuvent 
§tre des restes alkyle ramifies ou a chaSne droit e ay ant 1 a 20 
atomes de carbone, comme par example mStbyle, frfchyle, propyle, 
isopropyle, butyle, isobutyle, tert.-butyle, hexyle, octyle, 
isooctyle, tert.-octyle, decyle, dodecyle, tetradecyle, hexa- 
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decyle, octadecyle ou eicosyle. On pref Stre les restes alkyle 
ayant. 1 a 10 atomes- de carbone, en particulier 1 a 4- atomes de. 
. carbone ; sont parti culi&rement appropries les restes metbyle 
at ethyle. . 

5 I»es restes alkyle substituSs sont par exemple les. res- 

tes hydroxyalkyle, cyanoalkyle , alcoxyalkyle, alkylthioalkyle, 
' alkylcarbonylalkyle . t alkylsulf onylalkyle , arylcarbonylal- 
* kyle et arylsulfonylalkyle , oi le groups aryle est un hydro© 
carbure'.aromatique a un, deux ou trois noyaux, en particulier 
10 phSnyle 
alkyle , 

ferieur (Oj-C^) ou un aryle, par example un phenyle. 

Eace qui concerns lesiestes cycloalkyle, il s^git es- 
sentiellement des restes cyclopentyle et cycldhexyle, qui peu- 

15 vent eventuesllement §tre substitues. 

Les restes. alcenyle peuvent contenir 2 a 20 atomes de 
carbone. On pref&re ceux ayant 2 & 10 atomes de carbone, ou 
en particulier ceux ayant 2 H atomes de carbone. Oonvienneat 
les restes alcenyle, qui correspondent aux restes alkyle citSs # 

20 Les substituants- indiques pour les restes alkyle peuvent gene- 
ralement Sgalement §tre utilises aussi pour les restes alcenyle. 

Les jrestes aryle et ar alkyle sont en particulier les 
restes phSnyle et benzyle, qui sont Sventuellement substitues 
aveo des restes. hydroxyle, cyano, des halogfenes (fluor, chlore, 

25 brome, iode) , des restes carboxyle, alkyle , bydroxyalkyle , 
cyanoalkyle, alcoxy et alkylthio, les restes alkyle ou. alcoxy t 
infSrieurs etant pref6r6s ; des restes alcosyalkyle, carbalcoxy- 
et dicarbalcoxyalkyle , contenant de preference dans la par tie 
alkyle et alcoxy a chaque fois 1 a 4 atomes de carbone ; des res- 

50 tes alkylcarboxy, aH V alkyle contient de preference H4 ato- 
mes de carbone j des restes carbonamidalkyle , Sventuellement 
BT- ou. N,ff-substitues avec un alkyle infer ieur (Cj-C^). 

Be plus, les deux substituants de chaque azote peuvent 
former avec 1' azote auquel ils sont lies un noyau bSterocycli- 

35 Que Sventuellement substitue ayant 5 ou 6 chalnons. Des 

exemples de tela noyaux heterocycliques sont les noyaux de pi- 
p Uridine, morpholine, thiomorpholine , pyrrolidine ou imidazo- 
line • 
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le terme pontal eat par exeirple un groupement alcoy- 
l&ne de formula -(CHg)^ t oit m est un nombre entier de 1 & 
20, de preference de 1 4 12 • Le groupement alcoylSne peut 6tre 
interrompu par un atome de soufre, par -jj- ou ~GH«CH~ ; 

oes group a s sont aussi eventuellement presents pluaieurs fois # 
Lea substituants possibles, qui aont lifia 4 la cbatne alooyl&ne, 
peuvent §tre dea groupes hydroxy le , dea taa3-og&nes t en parti cu- 
ller fluor, chlore et brome, des groupes nit rile, alkyle, hy- 
droxyalkyle ou alcoxy ay ant de preference 1 & 4 atome a de car- 
bone, comma par exemple methyle, ethyle, propyle, isopropyle et 
butyle, hydroxym6thyle ou hyiroxyettayle ou methoxy, 6tboxy f 
propoxy et butoxy. lis peuvent Stre aussi des groupes carbo- 
xyle(-COQH) et carbalcoxy, oil le reste alcoxy peut contenir 
1 & 20 atomes de carbone* 

D 1 autre s substituants peuvent 8tre des groupes aryle et 
aralkyle, de preference phenyls et benzyle, qui sont eventuelle- 
ment sub sti trues avec un alkyle inferieur, un halog&ne ou un 
hydroxyle. 

Si le terme pontal os* un rests polyoxyalcoyl&ne 

entrent essentiellement en ligne de compte les restes polyoxy- 
ethyl&ne ou en particuliar polyoxypropylfene : -(CHgCHgO^CH-gCHg- 
ou -(GHGHgO^OBgCjH- 

ovl x est egal a au moins 1. Comme limite sup6rieure pour x * 
on peut indlquer a peu pr&s 50. Les valeurs pref erees pour x 
se situent & peu pr&s entre 1 et 40, de preference entre 4 et 
40 . 

peut de plus Stre un terme pontal aromatique, qui derive 
de composes aromatiques i un ou deux noyaux (benz&ne, 
naphtalfcne). Des exemples sont le phgnyl&ne eventuellement subs- 
titue, qui est 116 eventue lie ment par des groupement s mSthyl&ne 
(-CHg-) aux atomes d* azote ; le naphtal&ne substitu6, le di- 
ph&ayle eventuellemeht substitue, 1* oxyde de diph&ayle, le sul- 
fure de diphenyle, la dipbenylsulfone ou la benzoph§none 0 

Les substituants possibles pour ce terme pontal aroma- 
tique sont en general des restes alkyle inferieur, hydroxyalkyle , 
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ou halogenoalkyle inferieurs ayant 1 H atomes de carbone^ 
hydroxyle, des halogfenes, en particulier chlore et brome,. 
des groupes carboxyle, carbalcoxy et .phenyle. . 

Lea termes pontaux ayant des grbupements cyoloalkyle 
aont en particulier les groupements de f onmile 



10 



k7 -t-j 




15 



20 



25 



30 



35 



40 



oil n est un nombre entier. de l a 6. 

Le pont entre les deux atomes d 1 azote peut aussi Stre 
realist par les substitusnts - E^) f qiii sont lUs aux ato- 
mes d'asoteo Avec les deux atomes d 1 azote, on obtient alors 
par exemfjle des groupements piperazine, l,4-diazabicyclo-(2 t 2,2) 
octane ou dipyridyle. 

Des sels d 1 ammonium quaternaire polymferes particulife- 
rement appropries contiennent alors les unities cationiques de 
formula 



(2) 




oii 



10 5 



a H et E i2 



sont identiques ou diff erents les uns 



des autres et sont des restes alcenyle ayant 2 i 20 .atomes de 
carbone, hydroxyle, cyoloalkyle ayant 5 ou 6 atomes de carbo- 
ns ; alkyle, hydroxyalkyle , cyanoalkyle f alcoxyalkyle , alkyl- 
thioaUcyle et alkylcarbonylaliyle avec 1 & 10 atomes de car- 
bone ; aryloarbonylalkyle , alkylsulfoftylalkyle et arylsulfonyl- 
alkyle avec k chaque fois 14 4 atomes de carbons dans la par- 
tie alkyle ; alkylcarboxy avec l a 4 atomes de carbone dans la 



6 



2336434 



partie alkyle ; carbalcoxyalkyle et di-( c arb alcoxy) -alkyle 
avec k chaque fois 1 k 4 atomes.de carbons dans la partie al- 
coxy et alkyle ; carbnnamidoalkyle avec 1 k 10 atonies de car- 
bons dans la partie alkyle et Sventuellement H-*subst"itu6 avec un 
5 alkyle inf erieui* ou ua aryle ; ou ph&iyle ou benzyle, 6ventuel- 
lement substitu&s avec un byaroxyle, cyano, halog&ne et carbo- 
•xyle; alkyle , hydroxyalkyle , cyanoalkyle , alcoxy et alkylthio 
ayant 14 4 atomes de carbone ; alcoxyalkyle , carbalcoxyalkyle 
et di-(carbaicoxy) alkyle avec k ctaaque fois 1 a * atomes de car- 
lo bone dans la partie. alkyle et alcoxy ; alkylcarboxy avec 1 

k 4 atomes de carbone dans la partie alkyle, ou carbo naffli doalkyle 
•avec 14 4 atomes de cafbone. dans la partie alkyle et Sventuel- 
leinent N-substitue avec un alkyle inf erieur ; ou faien (Hg et 
H 1Q ) et/ou (R-q et Rjg) forment ensemble avec l f atome d* azote 
15 auquel ils sont liSs un noyau het&rocycli<iue 6ventuellement subs- 
titue ayant 5 ou 6 chainons, 

est -(CHg)^* * eat un nombre de 1 k 20, Sventuelle- 

ment interrompu par au moins un groupe -S-, -p- ou -CH»CH- 

20 ou substituS avec au moins un hydroxyle f chlore , nitrile ou al- 
kyle, alcoxy ou hydroxyalkyle .avec 1 a 4 atomes de carbons , 
carbo^le ou carbalcoxy avec 1 k 20 atomea de carbone, de pre- 
ference 1 & 4 atomes de carbone dans le reste alcoxy, ou des 
restes ph&nyle pu benzyle eventuellement substitute ; 

25 (-*CB— CHgO-)^ — CHg— OS— 

^13 ^13 

un reste de formula 
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OH— ou 



10 on forme conjointemenb avec les atomes d f azote et au mo ins un 
des substituants qui sont li6s aux atomes d*. azote, un reste de 
formula 

v© 



15 



20 



25 



30 



35 





Kio) 



l ll(12) 

B 13 est de V hydrogens ou un mSthyle et x est au moins egal a 
1, et R g , By t a et p out les significations indi- 
quees. 

On prSfere de plus partieulierement les sals d* am- 
monium quaternaire polymSres, dont les unites cationiques cor- 
respondent a la formula 



(3) 



"fl5 

-IT — 
I 

R 16 



A ^ — IT— — CHg- 



E 



18 




°^ H 15» E 16» H 17 et B 18 soat ia P n *iV»s ou diffSrents les una 
des autre s et sont des alkyle, h^oxyalkyle , alcoxyalkyle , 
alkylthioalkyle,et cyanoalkyle avec atomes de carbons } 

cyclopentyle, cyclohexyle, alcSnyle avec 2 k 4* atomes de car- 
bone 5 CHjCOCHg- f HCXJC-GHg-^GEjOOCCHg- , HjOgOOCCHg^CCHjOOOg C^- 



HgNCOCHg" 



ICOGHg- ou phenyle ou benzyle, 



eventuellemenb suostitues avec un hydroxyle, amino, cyano , 
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fluor, chlore, brome, allcyle , taydroxyallcyle , cyanoalkyle f 
alcoxy et alkylthio aveo a chaque fois 1 ou 2 atomes de car-* 
bone^alcoxyalkyle, carbalcoxyalkyle et diCcarboxyaliyle) aveo 
k chaque fois 1 ou 2 atomes de carbone dans la partie alley le 
et alcoxy, -CHg 0003 * — (CHg^COOH, carbonamidoalkyle aveo 
1 ou 2 atomes da oarboae dans la partie alkyle et 6ventuelle- 
stent N-substitu6 aveo un allcyle ihf Srieur j ou bien (E^ et H^g> 



et/ou 

lis sont li6s , 



^ R 17 °* a 18 



) forment aveo l'atome d 9 azote auquel 
to noyau h6t6rocyclique de formula 



10 



-o 



15 




ou 



f- 



20 



et 



A 3 eat -(CHg)^ 



est on nombre de 1 & 12 



25 



I 

CH, 



Cll«OH 
I 2 

-CHjCHCHj-, -C^CCHg-, -C- 

OH 0CT 3 CH 2 OH 



-CK^CII-, -CH-CH* , 
CH COOH 



■ch 2 c(ch 3 )-, -cHjCUcii^-.-cHjCh- , -cn 2 c(cH 3 )-, 



CN 



COOH 



COOCH- 



COOCH- 



-4-ai 2 cn 2 o-^-CH 2 CH 2 -, -^CHjO^^^jCH-- 



CH, 



CH, 
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10 




CCH 9 > 



S ° 2 ~\ = / 2 ^i^* 



so 2 





X / OH. X — ' 

20 ou x est Sgal & au mbins 1 et est Uu2, ou bien forme 

condointement avec les atomes d* azote etj&u moins un des subs- 
tituants lies aux atomes d 1 azote, un reste de formule 

®^_ @ 

25 -f ?- J V © ^ ' 

B l5CR 16 ) E 170f4 8 ) V-' 

50 I«s composes de formule (3) que l»on prSfSre particu- 

li&rement sonb cetcc dans lesquels B 15 et Bjg,.^ et sont 
semblables ou dif f erents les uns des autres et reprSsentent 
un alkyle ou hydroxyaliyle avec 14 4 atomes de carboxie , alce- 
nyle avec 2 i 4 atomes de carbone, GEjOOCCHg- , C^ffjOOCCHg - 
55 ou benzyle r ou bien (B^ et Hjg) et/ou (B i? et H^) forment 

enseaible "avec l'atome d» azote auquel ils son* lies un noyau 
hetSrocyclique de formule t 
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oti "bien forme avec les atomes d 1 azote eti'au molns tin des 
35 substituaats liSs aux atomes d 1 azote ua reste de formule 
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5 0H 2 C00CH 3 ,CH 2 0OOOH 3 0=20000^ ' TO^OOCgHj 



ou 



10 



15 



20 



25 



30 



G 



Dans les unites cationiques de formula (3) ainsi que 
dans les formules suivsntes, il peut s'agir egalement d'isom&res 
ou de melanges d/isom&res, car le rests diphSnyle pent Stxe 
substituS avec les groupes methylene (-CHg-) ' a diff erents 

endroits. Pour ne pas enumSrer 4 chaque fois tous les isom&res, 
on ne donne & chaque fois que l^som&re p $ p*-substitu6. 

En particulier on peut citer par exemple les sels d* am- 
monium quaternaire polymSres ay ant les unites recurrences de 
formules suivantes t 



(4) ._ 




oil est de l a. 12 et: X est un halogene 



(5) 



35 



OH 
3H 



CH, 




& 

201 
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(6) 



CH 3 

I 

CH, 



(ai 2 ) 6 



CH 3 
I 

CII, 



• c " 2 -^v<rv c ^ 2 ci © 



(7) 



CH, 

id 

I 

CH- 



.(CH,) 



2' 12 




2 CI 



0 



(8) 



CH, 



CH- 
III 



-N ®- (GHC1I 2 0) K CH 2 CB.N ©-C^-^^^^-CH^ 



I I 

dH 3 CH 3 



I 

CHjCEj 



2 CI 



© 



oil ac est egal d. an mollis 1 j 



(9) 



2 CI 



© 



(10) 



C^CCH^g-X^! 



CH^ 



2 CI 



© 



(ID 



CH V CH~ 

I I 
-lMCHO-CH—N— CIU~/ A 



CH, 



CH 3 - CH 3 



2 CI 
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(16) 



CH„ 



7 -N CH 



I 

CH- 




2 CI 



© 



(17) 



-N N CH« 




COOC 2 H 5 COOC 2 H 5 



-CH„ 



2 CI 



(18) 



Le compose de f ormule (17) est de preference prepare par 
reaction de pip^razine avec le ^^'-(bischloramitliyl)- 
diphenyle et quaternisation sirtjseqttente avec l- v ester ethy- 
liana_de- Hani rift (Vhlorarfttrtgyift* 



2 CI 



(19) 



? 0^ N ^ 2 "~0{3" CHf 2BrG 
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20 comme anions pour les sels d f ammonium quaternaire poly- 

m&res conformes k I 1 invention conviennent tous les anions 
usuels inorganiques ou arganiques, qui ne forment pas avec les 
cations de complexes difficilemexrt solubles, car les sels d 1 am- 
monium doivent Stre de preference solubles dans l'eau # On peut 

25 citer par exemple les anions des acides minSraux ou des acides 
organiques de faille poids molSculaire* Conviennent par exemple 
les anions d'halogfcnes, comme I© f Ba© «t surtout C10 

ou le methylsulfate (CHjSO^ ), l'Sthylsulfate (O^SO^ " ) 

30 et le' to ludne sulfonate ou le nitrate et le sulfate. 

Les sels d* ammonium quaternaire polym&res conformes k 
V invention peuvent presenter des poids moleculaires de 400 ou 
500 k 50000, de pr6f 4rence ausqu'a 25000 et surtout d 1 environ 
1500 k environ 20000 • la preparation des sels d f ammonium peut 

35 avoir lieu selon des methodes connues, en faisant reagir par 
exemple des diamines avec les composes dihalogenes correspon- 

dants dans des rapports molaires d 1 environ 1*2 k 2x1 9 de 



10 



15 



25 



50 
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. : 17 

preference dans des quantites equimolaires. 

Ainsi on pout obtentr les composes de formule (1) par 
reaction des diamines de formula 

I 1 I ' 

(22) N A x H 



oit S 1$ Eg^ et R^ ainsi qtie A 1 oirt les significations don- 
nees , avec des dihalogezrures de formule 



(23) 




oil X est un halogfene. 

Une autre possibility peut Stre de f aire r6agir des di- 
halogenures de formule 

20 (2*0 X A x X 

oil et I ont les significations donates, avec des diamines 
de formule 




r 3 

(25) N V-CH 0 — y 

oil E 1 , Bg, -Rj et R 4 ont les significations donnSes. 

Four les sels d* ammonium p art iculi kc ement appropries de 
formule (2) on peut utiliser par exemple des diamines de formu- 
las 

35 (26) H Ao H 

I J . 

H 10 R 12 

oil Eg, R io» H 12 e * ^2 on * ^ es si Eai£ications donates, 

tandis que l'on utilise pour les sels d* ammonium preferes de 
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15 



formula (3) des diamines de formule 



(27) ts _ Aj — If 



i 



16- H 18 



10 o* 



S 15* fi 16 » R 17 et E 18 ainsi <l ue ont les si- 

gnifications donn6ea« Comma compost dihalog6ne on utilise 
dans ce cas tm compost dichlore de formula 



(28) cica 2 




20 ' 

On pent eventnellement utiliser des isom&res ou des me- 
langes d^somSres des composes de formule (28) • 

Les composes de f ormules (2) et . (3) peuvent aussi Stre 
25 pr6par6s en employant des composes de depart qui sont analogues 
anx composes de fonnules (24) (dibalogenures) et (25) diami- 
ne So 

Pour la preparation des produits de reaction et des uni- 
30 *6s recurrentes de formules (4) k (21) f on peut utiliser les* 
diamines suiv antes : 

1 \ 3 

(29) H CH 5 )_ IT m - 

35 J 2 *i j » "i " 1-12 

0H 3 CE 3 
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(30) CH^ • CH 3 
N (CH 2 ) 3 N 



(33) 



(34) 



CH, CH, 



(3D CH 3 . CILj 

N-CCHj)^ 



CH 3 CH 3 



(32) CH 3 CH 3 



?— < CH 2>l2T"f 

CH- - CH 



3 



CH- . CH, 
N— 



— (CHCH o 0)^CH o CH — N . , x eat egal 4 an 
i x z » • • moins 1 



CH 3 CH 3 CH 3 CH^ 



^ Q 

N (CH-,),- — -ft 



N (CH 2 ) 6 - 

0 s®** • • 0 ' o 

(35a). ^N^-CH 2 — ^HQ- CH 2 -Xr (35b) Qi^^-Xr^ 



(36) CH 2 =CHCH /C H 2 CH=CH 2 

^ 1MIl2 _/ Vp— / VCH 2 -N N 
CH 2 =CHGH 2 . N=y CH 2 CH-CH 2 



(37) 



CH 3 CH 3 
CH 3 CH 3 
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Les composes de depart (diamines 4 dihalogenures) pour 
la preparation des sels .d 1 ammonium quaternaire pplym&res con- 
formes a l a invention sozxt en general des produits connus, faci- 
lement accessible a par la synthase chimique." 
5 Le ^V-bischloromethyldiphenyle. est obtenu par chloro- 

methylation du diphenyle* On peut par exemple preparer lea dia- 
mines par reaction des composes a, -dihalogenes correspon- 
dents avec des amines secondaires, comme la dimethylamine , la 
piperidine, la di&llylamine ou I'hydroxyethylbenzylamine, par 

10 una N,lI^S^ tM P e ™^^7'^ a '^ on ^ ttme diamine primaire selon des 
methodes connues, de preference par reaction avec le formaldehy- 
de et I 1 acide fofcmique (reaction de leuclcart)* Lea diamines de 
formule (33) sonfc preparees & partir de polypropyl£neglycols 
par reaction avec 2 moles de propyl6neimine # La preparation des 

15 sels d 1 ammonium conformes a 1* invention pent avoir lieu dans 
des* so Iv ants inartes vis-a-vis des corps participant & la re- 
action , par exemple dans des alcools, des glycols,* des cetones 
comme par exemple I 1 acetone, ou des ethers cycliques, comme le 
dioxane ou le te.tr ahydrofurane • Parmi les ale 00 Is on pref&re 

20 les alcools inf6rieurs $ en particulier le methanol. La tempera- 
ture de reaction depend normalement des points d 1 ebullition des 
solvants utilises «t peut aller environ de 20 k 150°C, de pre- 
ference de 50 k 100° C. 

On peut aussi eventuellement operer dans de l f eau ou 

23 dans des melanges eau-alcool comme solvants ou dans certains cas 
egalement sans solvanto 

Du fait de 1 'utilisation preferee de composes dichlorea 
bon marche et facilement accessibles lors de la preparation des 
sels d 1 ammonium quaternaire polymer es conformes k 1' invention, 
30 les sels contiennent de prefer erne comme anions des ions chlore 0 
L 1 introduction d'autres anions peut Stre de preference effectuSe 
de telle sarte que l'on introduise d'autres anions dans les sels 
d 1 ammonium contenant des ions cttlore (produits de reaction), par 
exemple par 6change d f ions« 
35 Les sels d f ammonium quaternaire polym&res conformes a 

. I 1 invention precipitexrt generalement lors de la preparation sous 
forme de melanges et non sous forme de composes purs»Les poids 
moleculaires irdiques ne peuvent de ce fait Stre consider es que 
comme poids moleculaires moyens« 
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Les sels d 1 ammonium quaternaire polyn&res conformes & 
1' invention peuvent Stre utilis^B dans des. bains d 1 application, 
qui sonb neutres, acides ou alcalins. lis conviennent comma ad- 
juvants de teinture j en particulier comma agents d'egaliaation 
dans des proc6&6s de teinture et d' impression de mati&res tex- 
tiles en fibres nature lies ou synthfitiques. 

Comma mati&res textiles en fibres naturelles, entrant 
en consideration celles en mati&res celluloeiques, en particu- 
lier en cot on, et aussi en laine et en sole, tandis que les ma- 
tures textiles en fibres synthStiques sont par example celles 
en polyesters de poids moleculaire elev6, par example en te- 
rephtalate de polyethylene ou en t&r6phtalate. de . polycyclohe- 
xanedimethyl&ne ; en polyamides, comma celles en adipate 
d f hexam6thyl&ne diamine , en poly- t -caprolactame ou en acide 

tX>-aminound&cano£que ; en polyolef ines ou en polyacryloni- 
trile, egalement/^lyure thanes, en chlorure de polyvinyl© , 
en acetate de polyvinyls, ainsi qu'en 2 1/2 acetate de cellulose 
et en triacetate de cellulose. Les fibres de synthase nomm&es 
peuvent aussi §tre utilisSes en melange les unes avec les au- 
tre s ou bien en melange avec des fibres nature lies, comma des 
fibres de cellulose ou la laine 0 Ces mati&ree fibreuses peu- 
vent se presenter dans tous les e tats de transformation qui 
conviennent pour una methode. de travail en continu f par exem*c- " 
pie sous forme. de c&bles, de peignSs , de fils; de files, de 
tissus, de tricots ou d 1 articles non-tisses. 

Les preparations tinctoriaies peuvent se presenter 
sous forme de solutions ou de dispersions aqueuses ou organo- 
aqueuses ou sous forme de p&tesd 1 impression, qui contiennenb 
en plus d'un colorant et des sels d 9 ammonium quaternaire po- 
lymers s conformes a 1' invention, d'autres additifs comma par 
exempla des acides, des sels, des urees et d f autres agents au- 
xiliaires comma des produits d'oxyalcoylation d 1 amines grasses, 
d'alcools gras, d 1 alky Ipheno la, d' acides gras et d v amides de- 
cides gras. 

Les sels d 1 ammonium quaternaire p'olym&res conviennent 
parti culiSrement comma agents de retardement lors de la tain-, 
ture des mati&res fibreuses en polyacrylonitri la avec des co- 
lorants . oationiques , Sventuellement aussi lors de la teinture 

de mati&res- fibreuses en. polyesters modifiees anioniquemento 
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: les colorants cationiques qui sont employes peuvenfc ap- 
partenir aux groupes. les plus divers. Des colorants sppropri6s 
sont par exemple . les colorants du diphenylmethane , les colo- 
rants du triph&aylmSthane, les colorants de rhodamine, et les 

5 oolorants asoXques ou anthraquinoniques contenanb des groupes 

oniua ,. ainsi que les oolorants thiaziniqties, oxaainiques, mfithi- 
niques et azom6thiniques« 

la teinture des matiir.es textiles en polyacrylonitrile 
peut dtre rSalisSe de la mani&re fcabituellei en introduisant le 

10 produit & teindre dans un bain aqueux chauff 6 k environ 50 - 60° C 
qui contient le colorant cationique, le sel d 1 ammonium quateraai- 
re polym&re, des additions de sels, comme l*ac§tate de sodium et 
le sulfate de sodium, ainsi que des acides, comma I'acide ac6ti- 
que ou I'acide formique, puis en 6 levant la temperature du bain 

15 de teinture en l v espace d 1 environ 30 minutes a approximativement 
100°C, et ensuite en maintenant le bain de teinture a cette tem^ 
perature jjusqu'a ce qu'il soit epuise. Mais on peut aussi n'a- 
j outer le colorant basique au bain de teinture qu 1 ultSrieuremerrfc , 
par exemple quand la temperature du bain est montee* k environ 

20 60°0. De plus, on peut aussi pretraiter le produit a teindre a 
une temperature comprise entre W) et 100 °0 avec un bain, qui 
contient les sels et aoides habitue Is ainsi que le sel d 1 ammo- 
nium polymfere mais qui ne contient pas de colorant, puis seule- 
ment ajouter le. colorant et realiser la teinture a 100°C# Knfin 

25 il est possible egalament d'introduire le produit a teindre di- 
re ctement dans le bain de teinture qui est chauff e a approxima- 
tivement 100°0 et qui contient le sel d'aamonium polym&rer # 

Sous: Id terms de matidres fibreuses de polyacrylonitrile, 
on doit aussi comprendre les mati&res pour la fabrication des- 

30 que lie s on a utilise en dehors de l f acrylonitrile egalement 

d'autres composes vinyliques, comme par exemple le chlorufe de 
vinyle 1* acetate de vinyle, le chlorure de vinylidSne , le cya- 
mire de vinylidSne et les esters alhyliques de l 1 acide acrylique , 
du moment que la proportion de ces autres composes vinyliques 

35 n'exc&de pas 20 % du poids des mati&res fibreuses* . 

Des quantites approprieee de sels d f ammonium quaternai- 
res polymferes v qui sont utilises dans ces procedes de teinture, 
se situent en general entre 0,01 et 2 pour cent en poids, en par- 
ti culier entre 0,05 e * 1 ou bien entre 0,1 et 1 pour cent en 
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poids par rapport, au poids des mati feres fibreuses. 

les teintures effectuees avec les sels d 1 ammonium qua- 
ternaire polym&res comma agents auxiliaires sur les fibres de 
* polyacrylonitriie se caract^risant par una tr&s bonne 6galite 
5 et present en* simultanemenb tin bon rendement coloristique sup 
les fibres. 

B'autres objectifs d'utilisation pour les sels d' ammo- 
nium quaternaire polym&res conformes a l'iixvention sont : agents 
de" reserve' lor s de la teinture de f ibres de polyacrylonitriie ; 

10 agents diaper sants par exemple pour des pigments ; Emulsion- 
nants ;' agents . de fixation cationiques pour am6liorer les soli- 
dites au mouill6 des mati&res fibreuses textiles cellulosiques 
• teintes avec des colorants directs ou " de dispersion, ou du papier; 
agents antistatiques, en particulier pour des mati&res textiles 

15 contenant des fibres organ! que s synthetiques;, antimicrobiens ; 
precipitants, par example dans l'epuration des eaux r6siduai- 
res ou agents de floculation, par exemple pour la coagulation 
des dispersions aqueusea colloldales, par exemple des dispersions 
de colorants. - 

20 Les sels d 1 ammonium quaternaire polym&res peuvent Stre 

utilises en particulier dans des procedes de teinture et d f im- 
pression de mati&res textiles contenant des fibres nature lies ou 
synthetiques, par exemple lors de la teinture de mati&res texti- 
les en fibres de. polyacrylonitriie ; dans les procedes de fixa- 

25 tion de colorants ; dans les procedes d'ennoblissement, en par- 
ticulier pour rendre antistatiques les mati&res textiles conte- 
nant des fibres organ! que s synthetiques ou aussi dans les proce- 
des a' e pur at ion des eaux r&siduaires, oil ils peuvent Stre emplo- 
yes comme agents de precipitation, ainsi que dans les procedes de 

30 coagulation, par exemple de dispersions aqueuses colloldales, 
comme agents de floculation* 

Dans les exemples suivants les parties et les pourcenta- 
ges s'entendent en poids sauf mention contraire« 

Exemple 1 

35 a) On chauf fe a la temperature de reflux pendant 24 heures 

109 g (0,435 mole) de ^^•-bis-Cchloromethyiy-diph&iyle et 
111 g (0,435 mole) de N^^ 1 ,H , -tetr^ethyl-l,2-diaminododecane 
dans 440 ml de methanol. . 
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10 



15 



20 



25 



30 



35 



-fuis le solvant est chasse par distillation et on 
seche le residu a 40° 0. Le produit de reaction so dissout 
dans l'eau en donnant vine solution limpide, . Hendement : 220 g 
(100 % de la theorie) d'un produit de reaction ayant des uni-? 
tes recurrentes de foxaule 



(101) 



OH. 



I©, - l e 

■F — (OHg)^** - CHg 
<3E, 





0H 2 - 



2 01 



.© 



Viscosite : » 0,54- (25°0 1 methanol, C&V&J ) 
Poids moleculaire moyen :'7900 

La viscosity dans cat example et dans les examples suivants 
est la Tiscosite 1 riherente ♦Lea valeurs de me sure se rappoxtent a 
des solutions a 0,5 % (p/v) dan a le methanol*, 

Les poids molSculaires moyens out ete deduits de la vis-* 

coaite. 

b) * Dans un deuxi&ne essai ayec les mfimes rSactif s on obtient 
un produit de reaction ayant une viscosity «0,52 (25°C . , me- 
thanol , /"dl/g^/) e "t ^ poids moleculaire moyen de 7600 • 

c) Dans un troisi&me essai avec les mSmes reactifs (rapport 
molaire diamine : dihalogenure 2:1) , on obtient un produit 
de reaction ayant une viscosity ^ =0,10 (25°C, methanol, ^"cUL/g?) 
et un poids moleculaire moyen de 1500* 

Par reaction analogue du ^,4 , -bis-(chloromethyl)-diphenyle 
avec 1* ethylene diamine, le 1,3-diaminopropane, le 1,4-diamino- 
butane, le 1 ,6-di amino hexane , le 1,8-diaminooctane et. le 1,10-di- 
amiaodecane U^U^IT 1 jU'-tStramethylsubstitufes, on obtient avec un 
rendement egalement quantitatif des produit s de reaction ayant des 
unites recurrentes de formula , f?enerale 



(102) 



l b / , Id 




e 

2d 
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Dans le tableau I suivant soirt indiquees les valeurs de 
x^, de la viscositS et du poids moleculaire moyen, 

Tableau I 



Example 




"t25°0, methanol 


Poids nolSeulaire 






mo yen 


1 d 


2 


0,09 


1300 


1 e 


3 


0,40 


5900 


1 f 


4 


1,26 


19000 


i e 


: 6 


1.35 


19800 


1 h 


8 


0,44 


6500 


1 i 


10 


0,46 • 


6600 











Example 2 

On cbauffe a la temperature de reflux pendant 24- heu- 
res dans 100 ml de methanol 12,7 6 (0,05 mole) de IT^N 1 ^-te- 
tramethyl-4,4 1 -diaminodiph6nylm6tjiane et 11,5 S (0,045 mole) de 
4,4* -bis-(chlorom6thyl)-diph&ayle. 

Puis on c basse le solvant par distillation, on reprend 
le residu dans 150 ml d' ether et on agite, puis on filtre et on 
s&che sous vide a 40°0. On obtient una poudre qui dissout 
dans l 1 eau en donnant una solution limpide. 

Eendement i 23 ,7 g (98 % de la th6orie) d'un produLt de reac- 
tion ayant des unites rScurrentes de formula . 




ViscositS <y i 0,15 (25°0, methanol, £$L/zJ} 
Poids moleculaire moyen : 1900 » 



» 
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Example 5 

. On procede comme decrit dans l'exemple 1 et on fait; 
reasir des quantites equivalents b" de ^^•-bis-CcQloromethyl)- 
diphenyle avec. les diamines de formulas- suivantes J 



(10*) 



10 



0^ (0H 2 ) 6 * 



b. (105) 



15 



20 



o. (106) (GHg^^OjjNCHg -^^^O^~^_0H^N(OH 2 CH«C^) 2 

On obtient avec tin rendement quantitatif des produits 
de reaction ayant des unites x6currentes.de' formulas 



25 



r 



(107 



30 



O. 



© G 




2 CT 



e 



35 



(108) 



cai. 



CH, 



N-(CII,)-CII-K-C1V 
CH 



CH. 



C1L 




2 CI 
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15 Viscosites : a* « 0,23 
25°C, methanol 

fai/sJ b. 1J 0,19 

c. ^ - 0,12 

20 Poids moleculaires moyena t a. 3*00 

T>. 2800 
c. 1700 

Exemple 4 

25 a) 0a chauffe au reflux sous agitation 86,15 g (0,5 aole) 

de uilf,!? 1 ,IT , -tStramethyldiaininohexane et 125*5 S (0,5 mole) 
de 4 $ 4 , -l}is^(chlorometliyl)-dipbeiiyle dans 300 ml.de mfithanol Q 
Dans le melange reactionnel qtuk&evient plus visqueux & mesure que 
le temps de reaction augmente, .on ajoute 200 ml supplement aires 

30 de methanol. Apr&s 24 heures de reflux, la r6actipn est terminee 
et on chasse le solvent par distillation- On obtient 212 g 
(100 % de la thfeorie) d f un produit de reaction ayant des unit§s 
recurrentes de for mule " 
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Le produit se dissbut dans l 9 eau en dormant una 
solution claire. 

Viscosite i m - 1,54 (25°C , methanol, ^Tdl/g^) 
Poida moleculeore moyen i 23 000 

5 b) On dissoufc 25,12 g.(0,l mole)de 4,4 f -bis-(chloro- 

m6thyl)-diph6nyle dans 80 ml d f acetone et on chauff e & la tem- 
perature de reflux (56°G). En agitant, on ajoute en l'espace 
d'une minute 17,23 g (0,1 mole) de l,6-bis-(dim6thylamino)- 
hexane, dissbus- dans 20 ml d 1 acetone. II se dSclenche une reac- 

10 tion exothermique. et en m§me temps il commence &. se dSfcoser un 
precipite incolore. Aprbs 4 heures a la temperature de reflux, 
la reaction est terminee, on filtre le precipitg et on le s&che* 
On obtient 42,3 g (100 % de la theorie) d , un produit de reac- 
tion ayant des unites r^currentes de- formule (110) * Le produit 

15 est une poudre "blanche hygroscopique, qui se dissout dans l'eau 
eh donnant une solution claire. 

.Viscosite : ^ » 0,30 (25°C, methanol, ^l/^J) 
Poids molSculaire moyen s 4400 

Exemple 5 

20 a) On phauffe & 60°0 en agit ant pendant 30 heures 12,56g 

(0,05 mole) de 4 r 4 l -bis-(chloromethyl)--diplT6nyle et 13 g (0,1 mo- 
le) de l,3-bis-(dimethylamino)-propane. On obtient un melange" 
reactionnel visqueux, que l'on met en suspension dans 50 ml 
d'eau et qui est eel air ci par filtration. Le filtrat est evapare 

25 4 sec. On obtient 16 g d'un produit de reaction ayant des unites 
rScurrentes de formal* : 

2 01® 



30 



(111) 




CH 



3 



I 




Rendement : 62,2 % de la theorie 
7iscosit6 : « 0,1A (25°0, mSthanol^dl/5^) 
35 Poids moleculaire moyen 2000 

De mani&re analogue, mais en utilisant un solvant, 
on obtient les produit s de reaction du 4,4 , -bis-(chloromethyl)- 
diphSnyle et des diamines indiquees dans le tableau II 
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1) lea produits de reaction precipitent pendant la reaction^ 
Quand la reaction est terminee , on les sSpare par filtra- 
tion et on lea s&che j . ' 

2) Compose difficilement soluble : structure chimique deter- 
mine en s'appuyant sur l 1 analyse el6mentaire, le spectre 
infra-rouge et le spectre de resonance magaetique nuclSaixe 

3) On a utilise le ^^•-bis-CtoomomStliyl^-aiph&iyle 

4) On a extrait le produit quaternaire du mSlange reactionnel 
aveo de l'eau 

5) On a utilise le ^V-bis- (iodoo$thyl)-diph&iyle 

6) On quaternise ensuite le produit de reaction avecl' ester 
ethylique de I'acide chloracStique. 

les produits de reaction des exemples 6a & 6g 
peuvent Stre representee par . les formulas structurales sui- 
vantes (unites recurrentes) x 
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(114) 



2 CI 



© 



CH 2 ~ 



CH-, • CH, 



CH, 



(115) 



2 CI ©• 



(116) 



2 Br 



e 



(117) 



CH- 
l 3 



CH, 
I 3 



CHOH 
I 



CHOH 
?«2 



CHj 

CHOH 
I 

CH 3 



CH 2 

^HOH 

CH- 



— CH 2 ~ 



2 I© 
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5 1 — : 



0 



ft 



■IT CH, 



• CH, 



10 



(118) 





2 CI 



0 



Example 7 

On ohauffe au reflux pendant 24 heures 35*2 g CO.,1 mole) 



15 de la diamine de formula 



20 



25 



30 




(119) 



et 24,4 g (0,1 mole) de 1 ,6-dibromohexane dans 300 ml de mStha- 
nol« Puis on ' chasse le solvant par distillation et on re- 
prend le residu dans de lather, pour e l i mine r les fractions 
insolubles dans l'eatio 

On obtient un produit de reaction soluble dans I'eau 
ayant des unites recurrences de formula 



(120) 



0 c 



(CHg)^ 

G © 




-1 G 

2»? 
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Rendement x 30 % de la theorie 

Viscosite t ^ « 0,06 (20°0, methanol, C&L/zJ ) 
Foida moleculaire moyen : . 900 

Example 8 ... 
On fait r6agir a ta temperature de reflux pendant 24- heu- 
res et dans, le methanol des quantites equimolaires d'une dia- 
mine de formula 



10 




15 



at de 4 > 4 , -"bis-(chloromethyl)-diphenyle, Aprfes elimination 
du solvant on obtient des produits de reaction ayant des uni- 
tes recurrentea de fbrmoole - 



(122) 



20 



25 



©1- 

I 

CH, 



CH 



3 



0H x CH, 




2 CI 



© 



50 



Tableau IV 



. Exam- 
ple 


n . 


Hendement Viscosite- 
% de la _ 
theorie ry ) 


Folds moleculaire 
moyea 


a 


2,6 


100 


0,30 


4400 


1) 


5,6- 


100 


0,21 


3100 


c 


33,1 


100 


0,68 


10000 
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Example- 9 

On chauffe k la temperature de reflux et pendant 24 * 
heuresdsns de l f acetone des quantites. equimolaires des di- 
chlorures indiques dans le tableau V et de 4 f 4 , -bis-(dim6thy- 
laminom6thyl)-<31phSn7le» Au cours de la reaction le produit 
de reaction prioipite. .Quoad la reaction est terminSe, on - 
refroidit le melange r6actionnel f on f litre le produit de - 
reaction pr6cipit<§ et on le s&che. 

Tableau V 



Exem- 
pie 


Dichlorure 


Rende- 
ment(# 
de la 

• theorie) 


Vis co sit 6 


i«o« 0 — a — m~ mm 

Poids mo- 
le culaixe 
moyen 


(a) 


Cl-CHp CHg — <J1 


88,3 


0,36 


5300 






nit jr 






(c) 

< 


i. 

5 4 

>apporb dea isom&res 
1,4 i 1,5 6gal k 40. t 6°) 


100 


0,19 


. 2800 


(d) 


Cl-CH^ ^^^CH 2 - .01 


100 


0,22' 


3200 


(e) 


1) • • 


70,5 . 


0,07 


1000 













1) Conditions de reaction : 24 heures dans I'acStone & 
temperature ambiante (20 & 25°0) 



57 



2336*34 



Lea prodults de reaction des exenples 9a a 9e peuvent 
Stre representee par les formulas structurales suivantes (unites 
recurrent es ). 



(123) 



10 



CH, 



-N 



CH, 

I© 



i 

CH, 



2 CI 



© 



15 



(124) 



CH- 
© I 3 
-N CH, 

I 



CH 3 



2 CI 



© 



20 



25. 



(125) 



CH 3 



CH. 




I 



3 



2 __N CH 2 



I 

CH, 



2 cf 



30 



35 



(Xsomeres 1,4 t 1,5 - 40:60) 
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2 CI 



0 



10 



15 



20 



CH, 



- N — 0H o — 0— CH 0 

I 2 li 2 

CH, O 



(326) 
CH, 

(127) 



Example 10 

. On chauf fo au reflux (56°C) pendant 48 heures dans de 
1' acetone des quantites equlmolairea de la diamine de formula 



25 



(128) 



CH 



CH 2 



CHg I 



CH 3 ; 



30 et de 4,4 , -bis-(cliloronethyl)-diph6xiyle avec l f l Equivalent 
d'iodurede sodium. 

Puis on f litre la solution de- reaction. On chasse 
le solvant par distillation et on obtient comma residu un 
produit de reaction incolore ayanfc des unites recurrentes 
35 de £ ormule 
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5 L. 



10 



15 



20 



25 



30 



CH 



% 



is 



CH 




(129) 



Rendement t 72,7 % de la thSorie 

•L'iodore pent St^e trsnsf orme en ehlorure correspondent 
par reaction, avec du ehlorure d 1 argent frafchement precipite 
(24 heures dans le methanol a 64°C, puis filtration, elimina- 
tion du solvent et sechage du produit restant). • 
Visoosite i ^ « 0,38 (25°0, methanol ffil/sj) 
Poids molSculaire moyen : 4100 

Example 11 

On chauffe a la tenqpSrature de reflux (56*0) pendant 
24 heures dans 1* acetone des quantites equimolaires de la dia- 
mine de formula 




C150) 



5 sV • 

et de 4,4 , -bis-(chloromethyl)«diphenyle, Quand 2a reaction est 
terminSe", on elimine le solvant par distillation et on extrait 
le residu avec de l'eaa chaude. A partir de la solution aqueuse 
on ot>tient, apr&s elimination de, l f eau, un produit de reaction 
incolore ayanfc des unites recurrentes de formula 
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OH 



<3 




2 CI 



10 



(131) 



Bendement t 47^7 % de la taeorie . 

Viscosity : ^ -0,1 (25*0, methanol /~al/g_7 ) 

Poids moleculaire moyen i ' 1400 
15 Le spectre infra-rouge (KBr) montre des bandes d' absorption k 
3310, 3050,. 2960 , 2740 , 2620, 1970,. 1925, 1835 1 1660, 1615, 
1590, 1505, 1460,- 1220, 1090, 1055,. 1010, 960, 930, 815, 755, 
705 et 665 cm" 1 . 

Exentple 12 

On fait reagir comma decrit dans 1' example. 9 dee quan- 
tites equimolaires da compose dloblore de formule 

(132) 01 so a ~{^y~ 01 

et de 4 ,4* -bis-(dimetbylaminome;thyl) -diphenyle . On obtient xm 
produit de reaction ayant des unites recurrentes de formule t 



20 



25 



30 





2 01 © 
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IX) 



15 



Bendement x 23 % de la theorie . 

le produit a* est pas suf fisamment soluble dans le me- 
thanol, de sorte que l'on n'a pas pu determiner les valeurs de 
la viscosity dans ce solvent. Le spectre infra-rouge (KBr) mon- 
tre des bandes d 1 absorption k ^W0 f 3280, 1615, 1565* 1465, 
1375, 12*0, 1120, 1075, 1040,- 995, 970, 825, 735, 600- , 
575, 505 , 475 4-20 cm" 1 . : 

Exemple 13 

On introduit dans 200 ml de benzfene 25,5 8 (0,1 mole) 
de 4 t 4 f -bis-<(chloromethyl)-aipheiiyle ' et 8,88 g (0,1 mole) de 
piper azine avec 11,7 S carbonate de sodium et on chauffe & 
60°C en agitant pendant 20 heures* Quand la reaction est termi- 
ng, on refroidit le melange reactionnel a la temperature am- 
biante (20 k 25° 0), on filtre, on lave le residu avec 400 ml 
d'eau et>. ensuite on le s&che. On obtient 14,7 S (55,6 % de la 
theorie) d'un compose ayant des. unites recurrentes de formula 
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30 



35 



(134) 



O 




On chauffe & 8O-90°0 en agitant pendant 15 heures 3,97 S 
(0,015 nole) de ce produit de reaction avec 13,04 g (0,12 mole) 
d 1 ester methylique d'acide* chlor acStique . Quand la reaction est 
terminee, on refroidit le mSlange rSactionnel et on extrait le 
m&lange rSactionnel avec 100 ml d*eau. Apr&s evaporation de la 
solution aqueuse on obtienfc .101 g (14.95 de la theorie ) v d"un pro- 
duit de reaction ayant des unitSs recurrentes de f ormule 



(135) 




Si 



OH, 




COOCHj \= 



2 C00CHj 



2 01 



0 



"Viscosit* i - 0,i? (25 0 0, methanol 
Folds molSculaire moyen : 2500 
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Example 14 

On chauff e 4 95°0 dans 200. ml d'eau pendant 24 heures 
50,23 g (0,2 mole) de ^^•-bis-Cchlofom^thy^-.dipll^nyle et 26,05 
g (0,2 mole) de N,]!,!! 1 t H , *tStram6thyl-l f 3-diamizxc^opane. Le .pro- 
duit de r&action, que I'on obtient, lorsque la rSaotion est ter- 
ming et que I'on a refroidi & la temperature anfoiente (20 & 25°C) 
peut dtre ensuite* dilufi dans de I'eau* par example dans 100 ml et 
peut dtre alnsi directemant utilis6 . dans les different es appli- ' 
cations • * ' 

Le produit de reaction obtenu contient les. uni#6s 
recurrent e s de formula 



(136) 



- CH, 
— (OHO* ^ CHp« 

I 3 I 




a 01® 



Teneur en mat 16 res sfeches de la solution aqoeuse (apr&s 
dilution aveo 100 ml d*eau) * 
calculi x 21,6 % (g/g) 
trouvS x 22,6 % 

teneur en chlore (titrage) : calculS (quaternisation compl&te) x 
4,0 % , trouvS 3,9 # • 

Par elimination de I'eau ou precipitation par 1' acetone 
on obtient le produit de reaction de formula (136) en tant que 
tela 

Hendement : 100 % de la thSorie: 

ViscositS : T\ - 0,42 (25°C, methanol Z^/bL?) 

Poids moleculaire moyen : 6300 • . 

A la place de l'eau comma solvent, on peut aussi emplo- 
yer des melanges d'eau et d 1 autre s solvents, en parti culier ceux 
qui sont miscibles a l'eau de fa$on homog&ne, par exemple l'iso- 
propanol, et am61iorer ainsi 1' bomogenSite du melange r6ac- 
tionnel. 

On peut ainsi obtenir des produits analogues ayant des 
poids mblSculaires moyens a 11 ant de 8800 a 15200 . 
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Exemple 15- 

0a trsdLte k 98°G pendant 20 minutes $ g d'un' tissu de 
polyacryionitri le (Orion 42- Du Pont) dans un.appareil de tein- 
ture dans 200 mi d'un bain, qui contient 0,01- g d f un agent auxi- 
liaire de formale (101) (exemple la) et qui a 6t6 ajuste 4 une 
raleur de pH de 4 aveo de l'acide. acetique a 80 %, et le tissu 
est aftite continue llement. Puis on ajoute su bain le melange de 
colora&ts suivant comprenant : 0,007 B'4u o alar ant de formula 



(137) 




OHjSO^ 



e 



0,007 S &u colas ant de formula 



(138) 




IT 




IT - 




^CH^SO^ 



0,01 g du colorant de fozmole 



30 



35 



(139) 




- N 




CE 



3 s0 * 



© 



en maintenant la temperature a 98°C« 

On teint alors pendant 60 minutes & cette temperature, 
on refroidit lentesant le bain a 60 °C et oh rince et s&che le 
tissu. Du fait de l 1 addition de l f agent auri liaire (agent de 
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retardemenfc) , on obtient une lente montee de la teinte de 
nuance egale sur la fibre. Le refroidissement usuel apr&s le 
preretr6cissement n 1 est plus necessaire. La teinte grise 
obtenue se caraoterise par un unisson. remarquable, un bon 
trench age at par de bonnes soliditSs au mouiU6« On obtienfe 
de la mSme mani&re de bono effets aveo lea produits de re- 
action des example a 1 d 14 ♦ 

Example 16 

.On inbroduit 10 g d'un tissu de polyacr7lonitrile 
(Orion 42-Du Pont) dans tan appareil de teixrtttre dans 400 ml 
d'un bain, qui contient 0,01 g d'un agent, auxiliaire confor- 
me & I'exemple 1 (h) et 0,5 g de sulfate de sodium et qui 
a ete ajjuste a une valeur de pH de 4 aveo de l 1 acide acfrfcique 
& 80 # ♦ En. remnant contimiellement , on traite le substrat 
pendant 10 minutes a 70°0, puis on ajoute 0,15 g du colorant 
(157) dan s le .bain. Ensuite on chauffe le bain de teinture en 
l'e space de 50 minutes a 98° C et on teint le tissu pendant 
20 minutes & cette temperature* Four le nuangage de la teinte, 
on ajoute au bain de teinture 0,01 g du colorant de formula 
(159) ©t on teint pendant 50 minutes supplement aires, k 98°C # 
Puis on refroidit lentemenb le bain de teinture & 60°C et on 
rince et on s&che Is tissu* On pbtient une teinte verte bril- 
lante, 6gale, ayant de bonnes solid-it e.s» 

Oete.asai montre qu'on peut "rcuancer" une teinte sans 
nouvelle addition d 1 agent de retardemenfc et sans refroidisse- 
ment du bain. 

Exemple 17 

On traite a 70°G pendant 10 minutes 5 g d'un tissu en 
polyacrylonitrile (Euroacril-ANIC) dans un appareil de tein- 
ture dans 200 ml d'un bain qui contient 0,05 S d'un agent au- 
xiliaire conforms & 1* example 1 (g) et qui a 6t6 a juste & urn 
valeur de pH de 4 aveo de 1' acide acetique & 80 % . Puis on 
ajoute dans le bain de teinture un melange de colorants com- 
prenant s 

0 f 007 g du colorant de formula (157) 
0,006 g du colorant de formule (158) et 
0,01 g du colorant de formule (159) 

et on le chauffe rapidement a 98° C. Le tissu est alors teint 
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a cette temperature pendant 60 minutes, Ensuite on refroidit 
lentement le "bain a 60°0 et on rince etseche la tissu, • 

II en resulte une teinte grise egale ayant de bonnes 
solidites. 

Example 18 

On traite ulterieurement pendant 30 minutes a 25°0 
100 parties d»un tissu de cotori mercerise et blanchi, teint 
avec 2,5 parties du colorant 0.1. n° 29065 , aans 4000 parties 
d'un bain aqueux, qui contient 5 parties, d'un agent auxiliaire 
de formula (102) ^ » 3, exemple 1 e) et qui a ete ajuste 
a une valeur de pH de 6 avec de l'acide: acetique a 80 % • 
La teintura ainsi traitee est fortement ameli'oree en oe . qui 
concerns l'essai de solidite a l'eau forte, (iTorme SHV 195819 = 
DOT 54006) par rapport a une teinture qui n' a pas ete traitee 
ulterieurement. Le traitement ulterieur (fixation du colorant) 
pent egalement Stre realise avec les autre s produits de reac- 
tion indiques dans les exemples 1 a 14 et l'on obtient aussi 
des ameliorations. nettes de solidit4 des teintures. 

Exemple 19 

On foulards un tissu en Orion (type 42 -Du Pont) avec 
unbain, qui contient par litre 15 g del' agent auxiliaire. 
conforme a 1' exemple 1 (f), on l'exprime ijusqu'a une augmen- 
tation de poi.ds de 110 % et on le seche pendant 30 minutes a 
80° 0. Puis on fixe le tissu 30 secondes a 150°C. 

Apres le seohage .et la fixation on me sure la resistance 
superficielle du tissu. Dans un second essai on repSte la me su- 
re apres 5 lavages. On obtient les valeurs suivantes. 





tableau VI 






R6aistaa.ee sauerf icielle (Ohm) 






• SSche a 80°0 50 3 
5 lavage b 


a 150°C 
5 lavages 


Hon. traite 


5.15 13 1.10 3 * 5.10 15 . 




Iraite 


5.10 7 9.10^ 1.10 9 


5.10 10 



Grace au traitement dicrit avec V agent auxiliaire indi- 
que on obtient une nette diminution.de la resistance super- 
. ficielle. Ces effets presentent de plus une bonne stabilite a 
lavage (appret antistatique permanent) . 
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Le comportement du tissu a la salissure n'est prati- 
quement pas Influence par 1' agent; auxiliaire appliqu6« 

On peut de la mSme mani&re employer egalement las au- 
tre 3 prodults de reaction conformea aux examples 1 k 14 et 11 
3 en re suite aussi de bona e*fets antistatiqueg. 

Example 20 - 

Sans un dScanteur d'une installation depuration on 
introduit una solution aqueuse du produit de reaction selon 
l'exemple 1 (c) en mSme temps qu'une eau residuaire Industrie 1- 
10 le, qui. contient environ 100 ppmd'un melange de colorants re- 
actifs et des colorants acides 0 La quantite du produit de re- 
action qui est introduite dans l'eau residuaire, s'eldve & 
60 ppnu II se produit ujie precipitation spontanea du colorant . 
Deja au bout de JO minutes on peut separer par filtration le 
15 colorant prScipite et alors l f eau residuaire restante (filtrat) 
peut Stre amenee dans la canalisation completement decolor ee # 

Mais en g6n6ral, il n'est pas usuel de fiitrer et on 
laisse au contraire les precipitds se d&poser. 

Sans le cas present, le colorant precipitS se depose en 
20 & peu pr&s 5 a 6 heures et l'eau, qui. est au-dessus, complete- 
ment decoloree, peut Stre pompee dans la canalisation* 

Lors d'un dosage en exc&s de 1* agent, de precipitation, 
on n v observe pas de redissolution des precipites* 

A la place du produit de reaction selon l'.exemple 1 (c) 
25 on peut aussi utlliser les autre s prodults de reaction indi- : 
que s dans les examples 1 4 14 avec un re suit at Sgalemdnt bon. 

Exemple 21 

On traite pendant 60 minutes & 98° C 20 g d'un tissu 
en polyacrylonitrile (Orion 42- Du Pont)- dans un appareil de 
30 teinture aveo 800 ml d'un bain qui contient 0,02 g de 1* ad- 
juvant d»apr6s rexemple 1 (g) et qui a et& a juste a una va- 
lour de pH de 4 avec de 1' acide acetique* Puis on refroidit 
le bain et on rince le tissu* Le tissu ainsi pretraite est 
ensuite teinb avec la ffifime quantity d'un tissu non pretraitS 
55 comme suit t 

10 g du tissu prStraite et 10 g du tissu non pretraite 

sont introdults dans un appareil de teinture dans . 
800 ml d f un bain, qui contient 0,03 S d'un melange de co- 
lorants (1 : 1) comprenant le colorant de formula : 
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(1A0) 




et "Basic Hed 22 tt (0.I o 11055) et qui a 6t6 a;Just6 & une 
valeur 4e pH de 4 avec de l'acide acfrfcique, et sont traites 
pendant 60 minutes a 98°C* • 

Puis on refroidit le bain, on rincele tissu et on la 
soumet au finis sage usuelo 

. Le tissu pretraitS est bien reserve et ne. presents qu'une 
faible coloration (rouge clair), tandis que le tissu non pr6- 
traite presente une coloration rouge fpnce 0 Des effets de re- 
serve semblables peuvent §tre- egalement obtenus en utilisant 
les autres produits de reaction des exemples 1 S. 14 9 

Bscemple 22 
(Determination .de 1' action bactericide) 
L'dffet de destruction des sels d v ammonium quatemaire 
polymferes est determine dans un essai en suspension* On prepare 
des solutions de 1 ppm & 30 ppm dans l'eau* A 5 ml de chaou- 
ne des solutions obtenues on ajoute environ* 10^ germes par ml 
d'une suspension de bact&ries* 

Lea germes sont : 
1« Staphylococcus aureus SG 511 

2. Escherichia coH NCTC 8196 

3. Pseudomonas aeruginosa HCTC 8060 

Aprfes de.s laps de temps determines » on enseHence 0,1 ml 
du melange sur un milieu nutritif solide, qui contient un 
agent de blocage. (par exemple monooleate de polyoxyethyl^ne 
sorbitane) ♦ On determine le nombre de germes vivants, 

Les resultats sont indiques dans les tableaux suivants 
711 a IX* Les produits de reaction montrent una bonne- activi- 
ty antibacterienne vis-a-vis des trois germes testes. 
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Germe teste z Staphylococcus aureus SG J 1 ^ 



Tableau VH 
Concentration, des solutions (ppm) 





1 


5 


10 


50 


Produits de r 
action salon 
1' example 

.la) 

5D) . 
6 d) 
8 a) 


; Sombre de germe s apres 




1 4h 


lh.- 4h. 


Ih. 4h. 


lh. 4h. 


1.10 5 1.10* 

3.10* ipsP 

1.10 5 1.5.10* 
1.10 5 5.10 2 

n— =— e— ««-=5—s 


2.10* 1.10 3 
4.10 3 3.10 1 
1.10* 4.10 1 
1,5. lO 3 ?.!^ 


1.10 3 o^.io 1 
1.10 2 0 ,2.3d 1 
2.10 2 0J5.10 1 
2.10 2 0 


0 0 

0 0 
3-10 1 0 
9.10 1 0 



Germe teste : Escherichia coli HODO 8196 

Tahleau Till 
Concentration des solutions (ppm) 





1 


3 


10 | 30. 


Produits 


Sombre de germe s apres 




de reac- 
tion selon 
1* example 


1 h. 4h. 


lb.. 4 h. ^ ^ h 


lh 4h 


1 a) 

6 d) 
8 a) 

G-erme tea - 
Tableau IX 

Sssnaesssss 

Produits de 
reaction 
. selon 1' exem 


1.10^ 8.10* 

4 .- ' 

«•* ■» 

be : Pseudomo 
Goncentrati 


2.10 1.10* 

— «S— a E=! — 13 — 

nas aeruginosa 
on des solution 


1,5-10 o 

1.10 3 0 

l.io* l.io 1 

3.10 3 0 

-J— »— »— o— o— a— ts— 

HOTO 8060 
ls (ppm) 


0 0 
0 

1.10 3 0 
5.10 2 0 


1 


~ y • 10 


30 


Nombre de germes apres 
' lh 4 h 1 h * h lh 4 h 


1 h 4h 


1 a) 
5 

6 d) 
8 a) 


1.10? sa<r 


' 1.10* 15.10? 
1.10* 2.10 2 


2.10 5 0,4.10 x 
5W10 5 0 . 

1.10* 0 


0 o 

2.10 2 0 
1.10* 0 

2.10 3 0 
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REVEN- PICA. 0? IONS 
1. Sels d 1 ammonium quaternaire polym&res, caracterisSs 
par le fait que lea unites cationiques correspondent a la 
£ ormule 




oil 

E l' **2* H 5 e * E 4 sont semblables ou dif f 6rents les una des 
autres et representent un aliyle. Eventueilement subatitue, 
•un cycloalicyle 6u un alcenyle ayant au TnaYiTmrm 20~ atomes de 
carbone, un aryle ou un aralkyle, ou (R^ et Rg) et/ou (Rj et 
R^) forment con^ointement avec l'atomed 1 azote auquel ils . 
sont lies un noyau heterocyclique eventueilement substitu6 
ayant 3^6 cha£nons, . 



A. 



est .-(CHg)^ « oil m. est un nombre de. J. & 20, even- 
tueilement interrompu par au moina un groupe -S-, 
-C- ou -GH ** CH- ou substitui par au moins un 

0 reste bydroxyle f un halogfene, un groups nitrile, 

alfcyle, hydroxyaUcyle , alcoxy, carboxyle ou carbalcoxy ou 
eventueilement par au moins un reste aryle ou aralkyle subs- 
titue $ un reste polyalcoylSne , un rdste de fornrule : 







<°VpT:L 



2536 434 




"O "~ -Q- 

on bien forme conjoint ement avec les atomes d f azote et au 
moins ion des substituants lies aux atomes d 1 azote tin reste 
de f ormule * 



f ©/ — \0 



ou 



Hg et sont de I'hydrogSne, un alkyle, nn hydroxy- ou 
halogenoalkyle ayant 1 & 4 atomes de carbons* 
• un hydroxyle f tm halogfene, un carboxyle, un carbalcoxy 
on un ph&ayle, 
B est une liaison directe, -0-, .^> f _s.^so 2 - Q u un 

ialooylSne eventuellement substituS® ' 
n est un nombre de 1 & 6 et 
$ est nn nombre de H 3 t , 

2» Sols d" ammonium quaternaire polym&res selon la re- 
vendication l t caracteris6s par le f ait que les unites ca- 
tioniques correspondent k la formule t 
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I 9 

E 10 




Eg, H^Q f Hjjl, sont identiques ou diffErents les una des 

autoes et sont des restes alcenyle ayant 2 4 20 atomes de car- 
bone, hydroxyle, oycloalkyle ayant 5 46 atomes de carbone; 
alkyle, hydroxyalkyle , cyanoalkyle , alcoxyalkyle , aUcyl- 
thioalkyle et aliylcarbonylalkyle ayant 1 4 ID atomes de 
carbone ; arylcarbonylalkyle , alkylsulfonyiUlkyle et aryl- 
sulfony lalk yle avec 4 chaque fois H4 atomes de carbone dans 
la partie alkyle ; alkylcarboxy afcec 1 i4 atomes de car- 
bons dans la partie alkyle ; carbalcoxyalkyle et di-(carbal- 
cosy) -alkyle avec 4 chaque fois 1 4 4 atomes de carbone dans 
la partie alcoxy et alkyle ; carbonamidoalkyle avec 14 10 
atomes de carbone dans la partie alkyle et eventuellement IT— 
substituE avec un alkyle inf erieur ou un aryle ; ou phEnyle 
ou benzyle, eventuellement substituEs avec un hydroxyle, cyano, 
haldg&ne , carboxyjfikyle , hydroxyalkyle , cyanoalkyle , aico- 
xy et alkylthio ayant 1 k 4 atomes de carbone j alcoxyalkyle, 
carbalcoxyalkyle et di-(carbalcoxy) -alkyle avec 4 chaque lois 
1 4 4 atomes de carbone dans la partie aljqrle et alcoxy ; alkyl- 
.carboxy - avec 14 4 atomes de carbone dsns la partie alkyle ; 
ou cajftonamido alkyle avec 14 4 atomes de carbone a*r\a la par- 
tie alkyle et Eventuellement F-substituE avec un alkyle infS- 
rieur ; ou bien (Hg- et E^) et/ou (R^ et E^) forment 
avec l 1 atoms d 1 azote .auquel* ills sont liEs un noyau heterocy- 
clique eventuellement substitue ayant 5 ou 6 chafnons, Ag . 
est -(OHg)^ oil m est un nonbre de 1 4 20, Eventuelle- 
ment interrompu par au moins un groupemerit -S— , -£j— ou 

-CH-CH- ou substitue avec au moins un hydroxyle ^ chlore , 
nitrile ou alkyle , alcoxy ou hydroxyalkyle avec 14 4 ato- 
mes de carbone, carboxy le ou carbalcoxy avec 14 4 atomes 
de carbone dans le reste alcoxy ou des restes phenyle ou ben- 
zyle Eventuellement substituEs ; 
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tin rest e de formula ■ t 
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OHo — — CH ■ 

I 

E 13 . : 





p-1 , 




ou bieii forme avec les atonies d 1 azote at au mo ins un des 
substituants liSs aux atonee d* azote -an reste de formula 



B 9(10) E U(12> 



& 



13 est un hydrogen* ou im methyl* et _x est au moina 1 et 
H 6» B » n «*P out les significations donnees 

dans la revendication 1 . 
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5 # Sals d 1 ammonium quaternaire polymferes selon la reven- 
dication 2,- caractSrises par le fait, que les unites cationiques 
correspondent k la fonmile. 



fl5. 
E 16. 



A, 



?17 

4s 



oil 

x> . e,^.. et H nQ sont identiques ou different s les uns des 

15 lo* 17<- J-o 

autre* et sont un alkyle, hydroxy allcyle , alcoxyalkyle , alkyl- 
thioalfcyle et cyanoalhyle avec H4 atomes de carbone , cy- 
clopentyle , cyclohexyle , alc&nyle avec 2 U atomes de car- 
bone, CHjCOCH^ , HOOC-CHg-, CHjOOCCHg- , H^OOCCHg - f 




HHCOCHg - ou phenyle 



ou benzyls, Sveiituellement substitues avec un hydroxyle, cyano, 
fluor, chlore, brome,. alkyle, hydroxy alkyle.., cyanoaliyle, al- 
coxy et . alfcylthio aveo 1 ou 2* atomes de carbone , alcoxyalkyle, 
carbalcoxyaliyle et di- ( carbalcoxy) -alBy le avec & chaque fois 
1 ou 2 atomes de carbone dans la partie alley le et alcoxy,. 
-CHgCOQH,. -(CH2) 2 C0CE, carbonamidoalkyle avec 1 ou 2 atomes de 
carbone dans la partie alfcyle et eventuellement N-substitue avec 
un alfcyle inf §rieur ; ou hien (H^ et Rjg) et/ou (H^ et E^) 
forment avec 1' atoms d r azote auquel ils sont lies un noyau 
h&t6rocycliqua de fonmile 

"O "O "d ra Q . 

et A 3 eat -(C^)^ ' f ok "l est ™ non[bre da 1 * 12 

m a* " - 0 W 

, -CHgCH-, -CHgCH- ,* -CHgCCCHj)- , 

far cooh on 



0% 




-CH 2 0(CH 3 )- t -CE^- , -CH 2 C(CH 3 )-, CHgC^O-^CHgGHg-, 



COOCH-, 



COOCH, 
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CH - , 

2 





1° oil x est au moins 1 et P. est 1 ou 2 ou forme avec les atones 
d' azote et au moins. un des substituants lies aux atomes d* azote 
un rests de formula 



15 



20 



25 



30 



35 



N- 



15(R 16 ) 



R 



\ 



-N M- 
\ / 



ou 




17 (R ls ) 



4. Sels d' ammonium quaternaire polymeres seloxi la reven- 
dication 3, caracterises par le fait ojie ^ 5 »3i6» A7 *JL Jl8 
sont identigues ou differents lea una des aUtreS et repre- 
sented un alkyle ou hydroxyallsyle ayant 1 a 4 atomes de car- 
bone, un alcenyle ayant 2 a * atomes de carbone, CSUOOCC^-, 
C o H c 00CCHo- ou .un benzyle , ou Men (H.5 et Ejc) et/Ou ^s 1? 
e g 5 E,vJ 2 forment avec I 1 atoms d'azote^ auguST ils sont 
lies ul noyau hetirocycliqne de for mule 



> 



ou 




et 
A- 



est .-COHg)^ ou est un nombre de 1 a 12, 



-(CH 2 ) 2 CH- j 



GE 



CHL~ CH-- 

I 

CH, 



ou x est au moins 1 j 
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10 



15 



t5 



-OH 




2 » 




O-O- 

CH_ 



ou "bien forme aveo lea atomes d' azote/ au moina un des substituants 
lies aux atomes d* azote un reste de formula 



20 



©/— \© 



/ \ ~\__/ 



25 



gOOOCgHj V3H 2 CO0C 2 3 5 



50 



35 



. 5o . Sols d* ammonium quateraaire polym&res salon la revea- 
dicatibn 3, caract6ris&s par la. fait que lea unites recurrentes 
correspondent k la formula 

m CK 3 03 

^2 \ J-V NV-—2 




i0 
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oil peut aller de 1 a 12 et X est ua aalogene 0 

6. Sels d'asmoiiium guaternaire polym^res • selon la re- 
vendioation 5, caracterises par le fait que les unites recur- 
rentes correspondent a la formula 



CH, 



CH, 




201 



G 



7. Sels d 1 ammonium quaternaire polymeres selon la re- 
vindication 5, caracterises par le fait que les uoit&s r6cur- 
rentes correspondent & la formule 




2 CI 



e 



B. Sels d' ammonium guaternaire polymdres selon. la re— 
vendication 5, caracterises par le fait -que les unites recur- 1 
rentes correspondent a la formule 

?3 



CH, 



P 

ch. 



1 




Sels d'asunonium quaternaire polymferes salon la 
revendication 3, caracterises par le fait qu»±ls contiennent 
des xuiit&s r 6 cur rentes de formula : 
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-OH, 



UH 2 - N - CHg 



(12) 




2 01 



e 



10* Frooede pour la preparation de sels d* ammonium 
quaternaire polymeres selon la reveadication 1, caractarise 
par le fait que V on fait reagir das diamines de formula 



I 3 



I 1 
N - 

K 



oil H^t H j» S 4 et -fi-i ont les slspdficatibns donnSes dans 
la revendication 1 9 aveo des dihalogSnures de formula 




oil X est im balogfcne. 

U# ProcSde pour la preparation de sale d 1 ammonium qua- 
temaire • polymer e a salon la revendioation 1, caraotteisS par 
le fait que l'on fait reagir des diamines de formula 




*2 "4 
oi H 1$ H 2 , dt H 4 ont lea significations donn£ee dene It 
revendioation 1 $ avec des dihalogSnures de fonaulo 
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X — A x X . . • . ' 

ou I est un halogene et A x a 2a signification donnee- 
dans la revendication 1. 

.12;. Procede selon la revendication 10, ceracterise 
par le fait que les diamines correspondent a la formula 

> ' ? u 

K — A« — H 



J' • j. 



o4 E 11$ Rjg et Ag ont les significations donnees 

dans la revendication 2 • 

13. Procede selon la revendication 10, caracterisS 
par le fait que I'on f ait. reagir des diamines de f ormule 

H 16 B 18 
ou H l5 , Rjg, H 1? , E^g et A ? ont les significations donnees 
dans la revendication 3, avec le dichlorure de f ormule 

OlOtL, ^^—^^^OHgCl 

14. BrocedS selon la revendication 13, caracterise par 
le f ait jque les diamines correspondent a la f ormule 

\" (C^)^ ^ • 

. % CS 3 

ou ' peut aller de li 12. 

15. - Eroced6 selon la revendication 14, caravterisS 
par le fait que la diamine correspond a la f ormule 
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^5 

:r — Cch 2 ) 3 - 

3H, . 



16* Erocede selon la revendication 14-, caracterise par 
le fait que la diamine correspond a la formule : 



OH, 



CH, 



17 # ' Procede selon la revendication M- f caravtSrisS par 
le fait que la diamine correspond k la formule 




18* Procede selon lea revendicationa 10 et 11, caractS- 
rise par le fait que la diamine correspond k la formule 



f3 



— CHg 




CH 

1 3 

CH, 



x 3 ^ 3 
19o Pro.cfedS selon l'une quelconque des revendications 
10 & 18, c^raot&cisS par le fait gue l'on effectue la reaction 
k des- tempSratures Slevees et dans un solvent. 

20* Procede selon la revendication 19, caract&rise par 
le f ait que l*on effectue la reaction a des temperatures compri- 
ses entre 20 et 150°0. 

21. Procede selon la revendication 19 f caract6rise par 
le fait que Pon effectue la reaction dans le methanol ou 
1' acetone. 

22* Proc6d6 selon la revendication 19, caractSrisS par 
le fait que ran effectue la reaction dans I'eau ou dans des 
melanges eau-alcool comma solvents. 
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23. Utilisation des sels d f ammonium quaternaire poly- 
m&res selon I'une quelconque des: revendications 1 a 9 comme 
agents auxLliaires de teinture. 

24» Utilisation selon la revendication 23 » caract&ris6 
par le fait que i'os utilise lea sola d 1 ammonium quaternaire 
comma agents d'Sgalisation dans lea. preparations de teinture. 

25. Utilisation selon la revendication 23 , caracttei- 
see par le fait que l f on utilise les sels d 1 ammonium quaternai- 
re comma agents de retardement lors de la teinture des matifcres 
fibreuses en polyacrylonitrile avec des colorants cationiques 
ou lors de la teinture de mati&res fibreuses en polyester mo- 
difies s anioniquement. 

26* Utilisation selon la revendication 23 1 caracteri- 
see par le fait que l f on utilise les sels- d f ammonium quater- 
naire comma agents de fixation cationiques pour la teinture 
des textiles et du- papier. 

27 # Utilisation des sels d f ammonium qaaternaira po- 
lym&res selon I'une quelconque des revendications 1 4 9, comma 
dispersants et ennilsiounants. 

28. Utilisation des sels d 1 ammonium quaternaire po- 
lym&res selon l'une quelconque des revendications 1 a 9 comme 
agents ant imicr obiens • 

29. Utilisation des sels d' ammonium quaternaire po- 
lym&res selon l'une quelconque des revendications 1 & 9 comme 
agents de precipitation ou da f loculation. 

30. Utilisation des sels d' ammonium quaternaire po- . 
lym&res selon l'une quelconque des revendications- 1 & 9 comma 
agents antistatiques, en particulier pour les. mati&res tex- 
tiles contenan* des fibres synthetiques or&aniques. • 

31. ProcedS pour la teinture et I 1 impression des ma- 
ti&res textiles contenant des fibres naturelles ou syntheti- 
ques t caractSris6 par le fait que les mati&res textiles sont 
teintes par una solution ou dispersion aqueuse ou organo - 
aqueuse ou sont imprimees avec une pftte d 1 impression qui s con- 
tiennent en plus d f un colorant au moins. un sel d 1 ammonium qua- 
ternaire polym&re selon l'une quelconque des revindications 

32. Procede de teinture selon la revendication 31 , 
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caract6ris6 par le fait que l'on teint des matures textiles 
contenaat des fibres de polyacrylonitrile avec des colorants 
cationiques en presence d'au moins un sel d 1 ammonium quater- 
naire polym&r.e selon l , une. queloonque . des revendications H 9, 
5 33. ProoSdS pdur rendre antistatique des mati&rea 

textiles ooatenant des fibres synthfrbiques organiques, oarao- 
ttoisfi par le* fait que I'on traite les matitees textiles avec 
una solution, ou dispersion aqueuse ou organo-aqueuse d»au 
moins un sel d' ammonium quaternaire polym&re selon I'une quel- 
le coaque dea revendications 1 i 9 . 

3$* Solutions ou dispersions aqueuses ou crgano-a- 
queus e s pour la realisation du proc6d4 selon I'une queloonque 
des revendications 31 4 33. 

35* Mati6res textiles contenant des fibres naturelles 
15 ou synthStiques, teintes ou ennoblies par le precede selon 
I'une quelconque des revendications 31 a 33. 

36. ErocSdS depuration d'eaux residuaires, caract6- ' 
rise par le fait que l'on utilise les sels d» ammonium quater*- 
naire polymSres selon I'une quelconque des revendications 1 4 

20 9 comme agents de precipitation. 

37. ErocSdS de coagulation de dispersions aqueuses * 
colloldalea, caractfirise par le fait que l r on utilise les sels 
d* ammonium quaternaire polya&res selon I'une quelconque des re- 
vendications 14 9 comme agents de f loculation. 



